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= conductive and corrosion protective coaling comprising: a) 10 to 30 weigh. % of an organic binder which hardens at an object 
temperature (peak metal temperature "PMT") of 130 to 159 °C, preferably between 135 and ISO °C; b) 30 to 60 weight ft ot a 
powder of an electrically conducting substance: c) 10 to 40 weight % water and d) optionally a total of up to 50 weight % of other 
active ingredients and/or additives whereby said quantities amount to a total of 100 weight %. The invention also relates to a method 

**2 for coaling metal surfaces with an electrically conductive organic corrosion prolective coating. Said metal surfaces are coaled I will. 

^ the agent in such a way that, after hardening, a coating thickness of 1 to 10 pm is attained and coated metal surfaces are heated to a 

^ PMT ranging from 130 lo 159 "C. 

ON ( S7) Zmammenfassung: Miuel zur Beschichtum: von Metalloberflachen. das nach dem Aushiirten cine elekinsch leitfShige und 
~ schweissbare Korrosionsschutzbeschich.ung ergibt. das a) 10 bis 30 Gew,% eines organischen Bindemittels, das be, emcr Objekl- 
lempcratur (peak me.al lemperature "PMT") von 130 bis 159 °C. vorzugsweise zwischen 135 und ISO C aushartet: b) 30 bis 60 
Gew -% eines Pulvers einer elektrisch leitfahieen Substanz: c) 10 bis 40 Gew.-* Wasser sowie d) erwunscluen falls .nsgesamt bis zu 
w 50 Gew .« weitere Vvirk- und/oder Hilfsstoffe enthalt und wobei sich die Mengen zu 100 Gew.-% addiercn. Verfahren zur Besch.ch- 
O tunc von Metalloberflachen mil einer elektrisch leitfahigen organischen Korrosionsschutzschicht. wobei man d.e Metalloberilachen 
> dcran mil dem erfmdungsgemassen Mittel beschicluet. dass man nach dem Aushiirten eine Schichtdicke von I bisdO pm erhalt. und 
^ die beschichteic Melalloberflache auf eine PMT im Bereich von 130 bis 159 °C erhitzt. 
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"Leitfahige, organische Beschichtungen" 



Die vorliegende Erfindung betrifft leitfahige und schweiBbare Korrosionsschutz- 
zusammensetzungen zur Beschichtung von Metalloberflachen sowie ein 
Verfahren zu Beschichtung von Metalloberflachen mit elektrisch leitfahigen 
organischen Beschichtungen. 

In der metallverarbeitenden Industrie, insbesondere beim Bau von 
Kraftfahrzeugen mussen die metallischen Bestandteile der Erzeugnisse vor 
Korrosion geschiitzt werden. Nach herkommlichem Stand der Technik werden 
dabei die Bleche irn Walzwerk zunachst mit Korrqsjonsschutzolen beschichtet und 
vor der Verformung und dem Stanzen ggf. mit Ziehfetten beschichtet. Im 
Kraftfahrzeugbau werden dabei fur die Karosserie bzw. Karosserieteiie 
entsprechend geformte Blechteile ausgestanzt und unter Verwendung von 
besagten Ziehfetten oder -olen im Tief2:iehverfahren verformt, dann im 
allgemeinen durch SchweiBen und/oder Bordeln und/oder Kleben 
zusammengefugt und anschlieBend aufwendig gereinigt. Daran schlieBen sich die 
korrosionsschutzenden Oberflachenvorbehandlungen wie Phosphatierung 
und/oder Chromatierung an, worauf eine erste Lackschicht mittels 
Elektrotauchlackierung auf die Bauteile aufgebracht wird. In der Regel folgt dieser 
ersten Elektrotauchlackierung, insbesondere im Falle von Automobilkarosserien, 
die Aufbringung mehrerer weiterer Lackschichten. 

In der metallverarbeitenden Industrie wie beispielsweise im Fahrzeug- und 
Haushaltsgeratebau besteht aus Grunden der ProzeBvereinfachung der Wunsch, 
den Aufwand fur die chemische Korrosionsschutzbehandlung zu verringern. Dies 
kann dadurch geschehen, daB Rohmaterial in Form von Metallblechen oder 
Metallbandern eingesetzt wird, das bereits eine Korrosionsschutzschicht tragt. 
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Es besteht daher Bedarf, einfachere Herstellungsverfahren zu finden, bei denen 
bereits vorbeschichtete Bleche geschweiBt und in bewahrter Weise 
elektrotauchlackiert werden konnen. So gibt es eine Reihe von Verfahren, bei 
denen im AnschluB an eine Phosphatierung und/oder Chromatierung im 
sogenannten Coil-Coating-Verfahren eine mehr oder weniger leitfahige organische 
Beschichtung aufgebracht wird. Dabei sollen diese organischen Beschichtungen in 
der Regel so beschaffen sein, daB sie genugende elektrische Leitfahigkeit 
besitzen, urn automobiltypische SchweiBverfahren, beispielsweise elektrische 
PunktschweiBverfahren nicht zu beeintrachtigen. AuBerdem sollen diese 
Beschichtungen mit herkbmmlichen Elektrotauchlacken beschichtbar sein. 

Insbesondere in der Automobilindustrie werden dabei in neuerer Zeit neben 
normalen Stahlblechen vermehrt auch die nach den verschiedensten Verfahren 
verzinkten und/oder legierungsverzinkten Stahlbleche, sowie Bleche aus 
Aluminium und Magnesium eingesetzt. 

Die Beschichtung von Stahlblechen mit organischen Beschichtungen, die 
schweiftbar sind und die direkt im Walzwerk nach dem sogenannten Coil-Coating- 
Verfahren aufgebracht werden, ist im Prinzip bekannt 

So beschreibt die DE-C-3412234 einen leitfahigen und schweilibaren Korro- 
sionsschutzprimer fur elektroiytisch dunnverzinktes, phosphatiertes oder 
chromatiertes und verformbares Stahlblech. Dieser Korrosionsschutzprimer 
besteht aus einer Mischung von uber 60 % Zink, Aluminium, Graphit und/oder 
Molybdandisulfid sowie einem weiteren Korrosionsschutzpigment und 33 bis 35 % 
eines organischen Bindemittels sowie etwa 2 % eines Dispergierhilfsmittels oder 
Katalysators. Als organisches Bindemittel werden Polyesterharze und/oder 
Epoxidharze sowie deren Derivate vorgeschlagen. Es wird angenommen, daB 
diese Technologie die Grundlage des in der Industrie unter dem Namen ,Bonazinc 
2000" bekannten Beschichtungsmittels darstellt. Obwohl dieses Verfahren bereits 
einige Vorzuge gegenuber der eingangs geschilderten Vorgehensweise - 
vorubergehender Korrosionsschutz mit Korrosionsschutzolen, gefolgt von 
nachtraglicher Entfettung nach dem Zusammenfugen der metaliischen Bauteiie - 
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bietet, ist das in der DE-C-3412234 beschriebene Verfahren noch stark 
verbesserungsbedurftig: 

• Die Einbrenntemperatur fur derartige Beschichtungen liegt mit 250 bis 260 °C 
Peak Metal Temperature (PMT) noch zu hoch. Viele neuartige Stahie mit 
„Bake-Hardening"-Effekt konnen fur derartig hohe Einbrenntemperaturen nicht 
eingesetzt werden. 

• Die Beschichtung ist nicht ausreichend punktschweiBbar. 

• Das Beschichtungsmittel enthalt groBe Mengen organischer Losungsmittel. 

• Die Lackhaftung auf den vorbehandelten Substraten, vorzugsweise verzinkte 
Stahie, ist nicht immer ausreichend, insbesondere wenn starkere Umformungen 
der Bleche im Automobilpresswerk vorgenommen werden. 

GemaB der Lehre der DE-C-3412234 kann das organische Bindemittel aus 
Polyesterharzen und/oder Epoxidharzen sowie deren Derivaten bestehen. Konkret 
genannt werden ein Epoxid/Phenyl-Prekondensat, ein Epoxyester sowie lineare 
olfreie Mischpolyester auf Basis Terephthalsaure. 

Die EP-A-573015 beschreibt ein organisches beschichtetes Stahl-Verbundblech 
bestehend aus einer ein oder zweiseitig mit einer Zink oder Zinklegierung 
beschichteten Oberflache, die mit einem Chromatfilm versehen ist und einer 
darauf befindlichen organischen Beschichtung mit einer Schichtstarke von 0,1 bis 
5 fim. Die organische Beschichtung ist aus einer Primer-Zusammensetzung 
gebildet, die aus einem organischen Losungsmittel, einem Epoxidharz mit einem 
Molekulargewicht zwischen 500 und 10.000, einem aromatischen Polyamin und 
einer Phenol- oder Cresolverbindung als Beschleuniger besteht. Weiterhin enthalt 
die Primer-Zusammensetzung ein Polyisocyanat sowie kolloidale Kieselsaure. 
GemaB der Lehre dieser Schrift wird die organische Beschichtung vorzugsweise in 
einer Trockenfiim-Schichtstarke von 0,6 bis 1,6 ^xm aufgebracht, da dunnere 
Schichten als 0,1 jim zu dunn sind urn Korrosionsschutz zu bewirken. 
Schichtstarken uber 5 ^im beeintrachtigen jedoch die SchweiBbarkeit In anaioger 
Weise beschreibt die DE-A-3640662 ein oberflachenbehandeltes Stahlblech, 
umfassend ein zinkuberzogenes oder mit einer Zinklegierung uberzogenes 
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Stahlblech, einem auf der Oberflache des Stahlbieches gebildeten Chromatfiim 
und einer auf dem Chromatfiim gebildeten Schicht einer Harzzusammensetzung. 
Diese Harzzusammensetzung besteht aus einem basischen Harz, das durch 
Umsetzung eines Epoxidharzes mit Aminen hergestellt wird sowie einer 
Polyisocyanatverbindung. Auch dieser Film darf nur in Trockenfilmstarken von 
kleiner als etwa 3,5 unvaufgebracht werden, weil bei hoheren Schichtstarken die 
SchweiBfahigkeit stark herabgesetzt ist. 

Die EP-A-380 024 beschreibt organische Beschichtungsmaterialien auf der Basis 
eines Bisphenol-A-Typ-Epoxidharzes mit einem Molekulargewicht zwischen 300 
und 100.000 sowie einem Polyisocyanat bzw. blockiertem Polyisocyanat, 
pyrogener Kieselsaure sowie mindestens einem organischen Farbpigment. Auch 
bei diesem Verfahren ist eine chromathaltige Vorbehandlung mit hoher Cr-Auflage 
erforderlich. Dabei darf die organische Schicht nicht dicker als 2 \xm sein, da die 
Bleche mit dickeren organischen Schichten sich nicht befriedigend Punkt- 
schweiBen lassen und die Eigenschaften des auf die organische Beschichtung 
aufgebrachten Elektrotauchlackes negativ beeinflulit werden. 

Die WO 99/24515 offenbart eine leitfahige und schweiBbare Korrosionsschutz- 
Zusammensetzung zur Beschichtung von Metalloberflachen, dadurch 
gekennzeichnet, daS sie 

a) 10 bis 40 Gew.-% eines organischen Bindemittels enthaltend 

aa) mindestens ein Epoxidharz 

ab) mindestens einen Harter ausgewahlt aus Guanidin, 
substituierten Guanidinen, substituierten Harnstoffen, 
cyclischen tertiaren Aminen und 
deren Mischungen 

ac) mindestens ein blockiertes Polyurethanharz 

b) 0 bis 15 Gew.-% eines Korrosionsschutzpigments auf Silicatbasis 

c) 40 bis 70 Gew.-% pulverformiges Zink, Aluminium, Graphit 
und/oder Molybdansulfid, RuG», Eisenphosphid 

d) 0 bis 30 Gew.-% eines Losungsmitttels enthalten. 
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Dieses Beschichtungsmittel wird bei Temperaturen zwischen 160 und 260 °C 
(Objekttemperatur, peak metal temperature = PMT) ausgehartet. Diese 
Einbrenntemperatur ist zu hoch, urn fur die sogenannten Bake-Hardening-Stahie 
verwendet werden zu konnen. 

Es bestand also die Aufgabe, Beschichtungszusammensetzungen bereitzustellen, 
die den Anforderungen der Automobiiindustrie in alien Punkten geniigen. Im 
Vergieich zum bekannten Stand der Technik sollen die fur das Coil-Coating- 
Verfahren geeigneten organischen Beschichtungszusammensetzungen in den 
folgenden Eigenschaften verbessert werden: 

• niedrige Losemittelmenge in dem Beschichtungsstoff 

• niedrigere Einbrenntemperatur vorzugsweise nicht hoher als 159 °C PMT 

• deutliche Reduzierung des WeiBrostes auf verzinktem Stahlblech im 
Salzspruhtest nach DIN 50021, d.h. besserer Korrosionsschutz 

• Verbesserung der Haftung der organischen Beschichtung auf dem metallischen 
Subtrat gemaB einer Bewertung nach dem T-Bend-Test (ECCA-Norm) und 
Impact-Test (ECCA-Norm) 

• AuBenhautfahigkeit (d.h. Verwendbarkeit als AuBenblech einer Automobii- 
karosse) 

• ausreichender Korrosionsschutz auch bei niedriger Cr-Auflage, vorzugsweise 
auch bei Cr-freien Vorbehandiungs-Verfahren. 

• eine heute noch ubliche Hohlraumversiegelung mit Wachs oder wachshaltigen 
Produkten kann wegen des verbesserten Korrosionsschutzes uberflussig 
werden 

• ausreichende Eignung fur automobiltypische SchweiBverfahren 

Die Erfindung betrifft ein Mittel zur Beschichtung von Metalloberflachen, das nach 
dem Ausharten eine elektrisch leitfahige und schweiBbare Korrosionsschutz- 
beschichtung ergibt, das 

a) 10 bis 30 Gew.-% eines organischen Bindemittels, das bei einer Objekt- 
temperatur (peak metal temperature „PMT") von 130 bis 159 0 C, vorzugsweise 
zwischen 135 und 150 °C aushartet, 
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b) 30 bis 60 Gew.-% eines Puivers einer elektrisch leitfahigen Substanz, 

c) 10 bis 40 Gew.-% Wasser sowie 

d) erwunschtenfalis insgesamt bis zu 50 Gew.-% weitere Wirk- und/oder Hilfsstoffe 
enthalt und wobei sich die Mengen zu 100 Gew.-% addieren. 

Zum Ausharten der Beschichtung auf dem Substrat wird das beschichtete 
Substrat so lange aufgeheizt, bis es eine Temperatur in dem genannten Bereich 
angenommen hat. Man bezeichnet diese hochste erreichte Temperatur des 
Substrats auch als „peak metal temperature = PMT". Dieses Aufheizen kann 
beispieisweise in einem beheizten Ofen, insbesondere in einem Durchlaufofen 
erfolgen, der in der Regel eine Temperatur deutiich oberhalb der PMT aufweisen 
muB und der vorzugsweise mit Umluft betrieben wird. Beispieisweise kann die 
Ofentemperatur bei 350 °C liegen, wobei die PMT uber die Verweildauer des 
beschichteten Substrats in der Ofenzone gesteuert werden kann. Vorzugsweise 
verfahrt man dabei so, daB man das Substrat nicht langere Zeit auf der PMT halt, 
sondern es nach Erreichen der PMT sofort abkuhlen laBt. Hierfur konnen aktive 
KuhlmaBnahmen wie beispieisweise Abblasen mit Luft vorgesehen werden. Die 
Zeitdauer bis zum Erreichen der PMT kann dabei unter einer Minute, 
beispieisweise bei etwa 30 Sekunden liegen. 

Dabei konnen die weiteren Wirk- und/oder Hilfsstoffe der Gruppe d) ausgewahlt 
sein aus organischen Losungsmitteln, Neutraiisationsmitteln, 
Korrosionsschutzpigmenten, Verdickern, Entschaumern, Haftvermittiern und 
Verlaufmitteln. Dabei ist es bevorzugt, daB das Mittel nicht mehr als 15 Gew.-%, 
vorzugsweise nicht mehr als 10 Gew.-% organisches Lbsungsmittel enthalt. Das 
organische Losungsmittel kann beispieisweise bestehen aus Glykolen, N- 
Methylpyrrolidon oder aus Gemischen hiervon. Demnach ist es bevorzugt, daB 
das Mittel einen groBeren Gewichtsanteil Wasser als organisches Losungsmittel 
enthalt. Dem Wunsch nach Losungsmittelarmut wird hiermit Rechnung getragen. 
Der vergleichsweise hohe Wassergehalt in dem Mittel erlaubt es, dieses durch 
weitere Wasserzugabe zu verdunnen. Das Mittel ist also wasserdispergierbar. 
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Die weiteren Wirk- oder Hilfsstoffe der Gruppe d) konnen weiterhin Gleitmittel, 
losliche Farbstoffe t Farbpigmente, Netzmittel und Verlaufshilfsmittel umfassen. Ais 
Verlaufshilfsmittel konnen Siiane und/oder Siloxane eingesetzt werden. Beispieie 
geeigneter Siiane ohne weitere funktionelle Gruppen sind Trimethoxymethylsiian, 
Isobutyltrimethoxysilan und n-Octyltriethoxysilan. Des weiteren konnen 
Aminogruppen-haltige Siiane verwendet werden wie beispielsweise 3-Amino- 
propyltrimethoxysilan, 3-Aminopropyltriethoxysilan, 3-Aminopropyl- 

methyldiethoxysiian und N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilan. Als 
Siiane mit reaktiveren funktionellen Gruppen kommen Epoxisilane wie 
beispielsweise 3-Glycidoxipropyltrimethoxisilan, S(3,4-Epoxicyclo- 

hexyl)ethyltriethoxisilan in Betracht. AuBerdem sind Siiane mit reaktiven 
Doppelbindungen wie beispielsweise Methacryl-funktionelle Siiane oder 
Vinylsilane wie beispielsweise Vinyltrimethoxisilan geeignet. Siiane mit reaktiven 
Gruppen wirken nicht nur als Verlaufshilfsmittel, sondern zeigen auch 
haftvermittelnde Eigenschaften. Hierdurch wird nicht nur die Haftung der 
organischen Beschichtung auf dem Blech, sondern auch die Haftung zwischen der 
organischen Beschichtung und einem hierauf applizierten Klebstoff verbessert. Mit 
dem erfindungsgema&en Mittel beschichtete Bleche oder Bauteiie konnen also mit 
guten Haftungseigenschaften miteinander oder mit anderen . Bauteiien verklebt 
werden. Dabei kann es vorteilhaft sein, die haftvermittelnd wirkenden reaktiven 
Siiane kurz vor der Anwendung des erfindungsgema&en Mittels zur Beschichtung 
von Metalloberflachen in das Mittel einzuarbeiten. „Kurz vor" heiat dabei, bis zu 
einige Stunden vor der Durchfuhrung der Beschichtung, zumindest am gleichen 
Tag, an dem die Beschichtung der Metalloberflache durchgefuhrt wird. 
Vorzugsweise gibt man die Siiane in Mengen von etwa 0,5 bis etwa 3 Gew.-% 
bezogen auf die Gesamtmenge des Mittels dem Mittel zu. 

Als spezieller Wirkstoff der Gruppe d) konnen Korrosionsschutzpigmente in einer 
Menge von bis zu 15 Gew.-% . vorliegen. Vorzugsweise sind die 
Korrosionsschutzpigmente Silicate, insbesondere calciumhaltige modifizierte 
Silicate. 
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Das Mittel enthatt ein Pulver einer elektrisch ieitfahigen Substanz, das es erlaubt, 
die beschichteten Metalloberflachen elektrisch zu verschweifcen und 
elektrophoretisch zu lackieren, beispieisweise durch kathodische 
Elektrotauchlackierung. Die elektrisch leitfahige Substan2 ist vorzugsweise 
ausgewahlt aus jeweils pulverformigem Zink, Aluminium, Grafit, RuB, 
Molybdansulfid und/oder Eisenphosphid. Vorzugsweise wird pulverformiges 
Eisenphosphid eingesetzt, das eine mittlere KorngrbBe von nicht mehr als 10 pm 
aufweist. Ein derartiges Pulver kann durch Vermahlen eines groberteiligen Pulvers 
erhalten werden. Vorzugsweise liegt die mittlere KomgroRe im Bereich von 2 bis 8 
|jm. Fur 1 die Bestimmung der KorngroRe stehen bekannte Methoden wie 
beispieisweise Lichtstreuung oder Elektronenmikroskopie zur Verfugung. 

Das organische Bindemittel kann aus unterschiedlichen Gruppen von Poiymeren 
ausgewahlt werden, sofern sich diese bei der genannten PMT von 130 bis 159 °C 
ausharten lassen. Die Hersteller derartiger Polymere geben uber die erforderliche 
Hartungstemperatur Auskunft. Beispieisweise kann das organische Bindemittel a) 
ausgewahlt sein aus Polyurethan/Acrylat-Copolymer-Dispersionen, 
Polyurethan/Polycarbonat-Dispersionen, Polyurethan/Polyester-Dispersionen und 
Acrylat-Copolymer-Dispersionen sowie Mischungen hiervon. Die verwendeten 
Polyurethane sind vorzugsweise vom Typ eines anionenaktiven aliphatischen 
Polycarbonats. 

Das erfindungsgema&e Mittel ist besonders dafur geeignet, im sogenannten Coil- 
Coating-Verfahren eingesetzt zu werden. Hierbei werden Metallbander 
kontinuierlich beschichtet. Das Mittel kann dabei nach unterschiedlichen Verfahren 
aufgetragen werden, die im Stand der Technik geiaufig sind. Beispieisweise 
konnen Auftragswalzen verwendet werden, mit denen sich direkt die erwunschte 
NaBfilmdicke einstellen la(it. Alternativ hierzu kann man das Metallband in das 
Mittel eintauchen oder es mit dem Mittel bespruhen. 

Sofern Metallbander beschichtet werden, die unmitteibar zuvor mit einer 
Metallauflage, beispieisweise mit Zink oder Zinklegierungen elektrolytisch oder im 
Schmelztauchverfahren uberzogen wurden, ist eine Reinigung der 
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Metalloberflachen vor ciem Auftragen des Mittels nicht erforderiich. Sind die 
Metallbander jedoch bereits gelagert worden und insbesondere mit 
Korrosionsschutzolen versehen, ist ein Reinigungsschritt notwendig. Das 
erfindungsgemalie Mittel kann unmittelbar auf die gereinigte oder aufgrund des 
Herstellprozesses blanke Metalloberflache aufgetragen werden. Die erzielbare 
Korrosionsschutzwirkung laSt sich jedoch verbessern, wenn man die 
Metalloberflache vor dem Auftragen des Mittels einer Korrosionsschutz- 
Vorbehandlung mit anorganischen Reagenzien unterzieht, wie sie im Stand der 
Technik als „Konversionsbehandlung" bekannt ist. Beispielsweise kann es sich 
hierbei urn eine Phosphatierung handeln, insbesondere eine schichtbildende 
Zinkphosphatierung, eine Chromatierung oder eine Konversionsbehandlung mit 
chromfreien Behandlungsmitteln, beispielsweise auf Basis komplexer Fluoride von 
Titan und/oder Zirkon. Derartige Vorbehandlungsverfahren sind im Stand der 
Technik bekannt. 

Das erfindungsgema&e Mittel wird vorzugsweise mit einer solchen NaBfilmdicke 
auf die Metalloberflache aufgetragen, da& man nach dem Ausharten eine 
Schichtdicke im Bereich von etwa 1 bis etwa 10 urn erhalt. Vorzugsweise werden 
Schichtdicken im Bereich von 6 bis 8 urn eingestellt. DemgemaG betrifft die 
Erfindung in einem weiteren Aspekt ein Verfahren zur Beschichtung von 
Metaltoberflachen mit einer elektrisch leitfahigen organischen 
Korrosionsschutzschicht, wobei man die Metalloberflachen derart mit einem Mittel 
nach einem oder mehreren der Anspriiche 1 bis 6 beschichtet, daG. man nach dem 
Ausharten eine Schichtdicke von 1 bis 10 urn, vorzugsweise von 6 bis 8 urn, 
erhalt, und die beschichtete Metalloberflache auf eine PMT im Bereich von 130 bis 
159 °C erhitzt. Die bevorzugte PMT liegt im Bereich von 135 bis 150 °C. 

Die zu beschichtenden Metalloberflachen konnen ausgewahlt sein aus 
Oberflachen von Stahl, verzinktem oder legierungsverzinktem Stahl, aluminiertem, 
vorzugsweise feueraiuminiertem Stahl, Aluminium oder Magnesium. Dabei werden 
unter .Aluminium" oder „Magnesium" die technisch ublichen Legierungen dieser 
Elemente verstanden, die in den betroffenen Anwendungsgebieten 
(Architekturbereich, Fahrzeugbau, Mobel- und Gerateindustrie) ubiich sind. Bei 
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metallbeschichteten Stahlen kann die Metallbeschichtung durch die ublichen 
elektrolytischen oder Schmeiztauchverfahren erfolgen. 

Insbesondere ist das erfmdungsgemaBe Verfahren geeignet, sogenannte Bake- 
Hardening-Stahle mit einer elektrisch leitfahigen und schweiBbaren 
Korrosionsschutzbeschichtung zu beschichten. Da solche Stahle bei zu hoher 
Objekttemperatur ihre Gefugestruktur und damit ihre gewiinschten mechanischen 
Eigenschaften verandern, sind maximale Objekttemperaturen in einem 
Temperaturbereich erforderlich, in denen sich das erfindungsgema&e Mittei 
ausharten laBt. 

SchlieBlich betrifft die Erfindung jeden Metallgegenstand mit einer 
Korrosionsschutzschicht, der nach dem erfindungsgemaBen Verfahren erhaltiich 
ist. Dabei kann die erfindungsgemaB hergestellt Korrosionsschutzschicht auch mit 
weiteren Lackschichten uberzogen sein. 

Das erfmdungsgemaBe Mittei bzw. das erfmdungsgemaBe 
Beschichtungsverfahren erlaubt die Herstellung von Metallteilen, die eine 
elektrisch schweiBbare und elektrolytisch uberiackierbare 
Korrosionsschutzbeschichtung aufweisen, zu deren Ausharten keine hohere peak 
metal temperature als 159 °C erforderlich ist. Als elektrisch schweiBbar werden die 
beschichteten Metallteile dann angesehen, wenn sie unter den Qbiichen 
Bedingungen der Fiigetechnik in der Automobil- oder Haushaltsgerateindustrie 
schweiBbar, vorzugsweise nach dem PunktschweiBverfahren schweiBbar sind. 
Die erfindungsgema&en Beschichtungen besitzen eine ausreichende elektrische 
Leitfahigkeit, urn eine vollstandige und storungsfreie Abscheidung von 
Elektrotauchlackierungen zu gewahrleisten. 

Bei der Verwendung der erfindungsgemali beschichteten Metallteile 
beispielsweise im Fahrzeugbau und in der Haushaltsgerateindustrie konnen 
chemische Behandlungsstufen fur die Korrosionsschutzbehandlung der gefertigten 
Bauteile entfallen. Die zusammengefugten Bauteile, die die erfmdungsgemaBe 
Beschichtung tragen, konnen unmittelbar uberlackiert werden. An Stellen, an den 
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keine Oberlackierung erfolgt, beispielsweise in Hohtraumen in 
Fahrzeugkarosserien, weisen die erfihdungsgemaB, beschichteten Metallteile eine 
ausreichend hohe Kcrrosionsbestandigkeit auf. Aufwendige Arbeitsschritte wie 
beispielsweise eine Hohiraumkonservierung konnen hierdurch entfalien. Dies 
vereinfacht zum einen die Fertigungsprozesse im Fahrzeugbau und fiihrt 
gegenuber einer konventionellen Hohlraumversiegelung zu einer 
Gewichtsersparnis und damit zu einem geringeren Treibstoffverbrauch. 

Die nach dem erfindungsgemalien Verfahren hergestellte leitfahige organische 
Schicht bietet die Basis fur eine weitere Oberlackierung, wie sie im allgemeinen im 
Metallbau ublich ist. Beispielsweise kann auf die leitfahige organische Schicht eine 
Pulverlackschicht aufgebracht werden. Damit betrifft die Erfindung in einem 
erweiterten Aspekt einen Metallgegenstand, der auf der Metalioberflache ein 
Beschichtungssystem aus folgenden Einzeischichten aufweist: 

a) Chemische Konversionsschicht, 

b) Leitfahige organische Schicht einer Dicke von 1 bis 10 urn, die nach dem 
vorstehend beschriebenen Verfahren erhaltlich ist, enthaltend mindestens ein 
organisches Bindemittel und eine eiektrisch leitfahige Substanz, 

c) Pulverlackschicht mit einer Dicke von 70 bis 120 urn. 

Eine Pulveriackierung ist insbesondere beim Maschinenbau, bei Metallteilen fur 
den Innenausbau von Gebauden, in der Mobel- und Haushaltsgerateindustrie 
ublich. Im Fahrzeugbau bevorzugt man derzeit wegen der hdheren mechanischen 
und korrosiven Beanspruchtung ein Mehrschichtsystem, bei dem auf eine 
chemische Konversionsschicht eine unterschiediiche Abfolge organischer 
Beschichtungen folgt. In diese Abfolge kann eine leitfahige organische Schicht als 
erste organische Schicht oberhalb der Konversionsschicht foigen. Hierauf kann ein 
im Vergleich zum bisherigen Stand der Technik vereinfachter Schichtaufbau aus 
einem Elektrotauchlack und einem ein- oder zweischichtigen Decklack foigen. Da 
das Grundmaterial bereits mit der leitfahigen organischen Schicht angeliefert wird, 
vereinfachen sich beim Hersteller der Fahrzeuge die bisher erforderlichen Schritte 
zum Erzeugen der chemischen Konversionsschicht und dem Aufbringen der 
verschiedenen organischen Uberzuge. 
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Die vorliegende Erfindung umfalit damit ebenfalls einen Metallgegenstand, der auf 
der Metalloberflache ein Beschichtungssystem aus folgenden Einzelschichten 
aufweist: 

a) Chemische Konversionsschicht, 

b) Leitfahige organische Schicht einer Dicke von 1 bis 10 Mm, die nach dem 
vorstehend beschriebenen Verfahren erhaltlich ist, enthaltend mindestens ein 
organisches Bindemittel und eine elektrisch leitfahige Substanz, 

c) Elektrotauchlack einer Dicke von 25 bis 35 pm. 

d) ein- oder zweischichtiger Decklack. 

Bisher war es im Stand der Technik nicht ublich, einen Elektrotauchlack auf eine 
organische Schicht aufzubringen. ErfindungsgemaG, ist vorgesehen, dafi der 
Elektrotauchlack mit einer Dicke im Bereich von 25 bis 35 urn auf die leitfahige 
organische Schicht aufgebracht wird. Dies ist eine deutlich hohere Schichtdicke 
als im Stand der Technik ublich, wo ein Elektrotauchlack einer Dicke im Bereich 
von 20 pm direkt auf einer chemischen Konversionsschicht abgeschieden wird. Im 
bisherigen Stand der Technik folgt auf den Elektrotauchlack ein Fuller und erst 
dann ein ein- oder zweischichtiger Decklack. GemaB, der vorliegenden Erfindung 
kann der Fuller eingespart werden, da dessen Funktion (insbesondere die 
Erhohung der Steinschlagfestigkeit) von dem Elektrotauchlack ubernommen wird. 
Daher kann ein Lackierschritt eingespart werden. Dariiber hinaus ist das gesamte 
Beschichtungssystem gemaG. der vorliegenden Erfindung dunner als im Stand der 
Technik ublich. Hierdurch wird Material eingespart, was zu dkonomischen und 
dkologischen Vorteilen fuhrt. 

Der Decklack kann ein- oder zweischichtig ausgefuhrt sein. Bei zweischichtiger 
Ausfuhrung besteht er aus einem sogenannten Basecoat, der vor aliem fur den 
optischen Eindruck des Beschichtungssystems sorgt, und einem Clearcoat, der im 
wesentlichen Schutzfunktion hat und durch den der Basecoat sichtbar ist. 

In den beiden vorstehend beschriebenen Fallen kann es sich bei der chemischen 
Konversionsschicht urn eine Beschichtung handeln, die durch eine weiter oben 



PCT7EP00/10124 

WO 01/30923 

13 

beschriebene Konversionsbehandiung erzeugt wird, beispielsweise durch eine 
Phosphatierung, eine Chromatierung oder eine Konversionsbehandiung mit 
chromfreien Behandlungsmitteln. 

Die Erfindung umfa&t ebenfalls die Verfahren zur Beschichtung eines 
Metallgegenstands, die zu den vorstehend beschriebenen Metallgegenstanden 
filhren. 

Zum einen betrifft dies ein Verfahren zur Beschichtung eines Metallgegenstands, 
dadurch gekennzeichnet, dali man auf zumindest einem Teil der Oberflache des 
Metallgegenstands nacheinander folgende Schichten aufbringt: 

a) Chemische Konversionsschicht, 

b) Leitfahige organische Schicht einer Dicke von 1 bis 10 um, die nach dem 
vorstehend beschriebenen Verfahren erhaltlich ist, enthaltend mindestens ein 
organisches Bindemittel und eine elektrisch leitfahige Substanz, 

c) Pulverlackschicht mit einer Dicke von 70 bis 120 um. 

Weiterhin betrifft dies ein Verfahren zur Beschichtung eines Metallgegenstands, 
dadurch gekennzeichnet, daB man auf zumindest einem Teil der Oberflache des 
Metallgegenstands nacheinander folgende Schichten aufbringt: 

a) Chemische Konversionsschicht, 

b) Leitfahige organische Schicht einer Dicke von 1 bis 10 um, die nach dem 
vorstehend beschriebenen Verfahren erhaltlich ist, enthaltend mindestens ein 
organisches Bindemittel und eine elektrisch leitfahige Substanz, 

c) Elektrotauchlack einer Dicke von 25 bis 35 um, 

d) ein- oder zweischichtiger Decklack. 



Fur die einzelnen Schichten a) bis d) gelten hierbei die vorstehenden 
Erlauterungen. 
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Die foigenden Tabellen zeigen Beispiele fur erfindungsgemalie Mittel. Zusatzlich 
zur stoffiichen Zusammensetzung in Gew.-% sind die prozentualen Anteile fur den 
gesamten . Festkbrpergehall des Beschichtungsmittels angegeben, wobei der 
Festkorperanteil zusatzlich untergliedert ist in Anteil Bindemittel und Anteil 
Pigmente. Pigmente sind die anorganischen Feststoffe, die die 
Beschichtungsmittel enthalten. Die Mittel werden vorzugsweise so formuliert, dafi 
sich ein Quotient der prozentualen Anteile von Pigmente und Bindemittel im 
Bereich zwischen 3 und 5 ergibt. 

Weiterhin enthalten die Tabellen die Ergebnisse von Korrosionsschutz- und 
Lackhaftungspriifungen an Probeblechen, die mit dem jeweiligen Mittel 
beschichtet wurden. 

Hierzu wurden 0,8 mm starke elektrolytisch verzinkte Stahlbleche (ZE 50/50) in 
ubiicher Weise mit einer silicathaltigen no rinse Chromatierung mit Granodine R 
1415 A (Fa. Henkel) versehen und anschliefiend mit den erfindungsgemafien 
organischen leitfahigen Beschichtungen beschichtet, so dad eine 
Trockenfilmstarke von etwa 7 ^m entstand. Die peak metal temDerature betrug 
etwa 150° C. Anschliefiend wurden die so beschichteten Bleche teilweise (siehe 
Tabelle) mit einer herkommlichen KTL-Beschichtung versehen, worauf diese 
gemafi Stand der Technik ausgehartet wurde. 

Wie aus den Testergebnissen in den Tabellen erstchtlich ist, bewirken alle 
erfindungsgemafien Beschichtungen einen ausgezeichneten Korrosionsschutz. 
Aufierdem sind die erfindungsgemalien organischen Beschichtungen gegen die 
Standardiosungsmittel (Methylethylketon) hinreichend bestandig, wie aus dem 
MEK-Test ersichtlich ist. 



Dabei wurden foigende spezielle PrOfverfahren venwendet: 
DBL 4062 (Liefervorschrift von Daimler Chrysler) 

Ein dicht gepreliter Punktflansch, KTL-beschichtet ohne Abdichtung und 
Konservierung wird einem Wechselklimatest nach VDA 621-415 iiber 10 Zyklen 
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untenzogen. AnschlieBend wird der'Flansch geoffnet und die Menge Rotrost wird 
beurteitt. r0 bedeutet Freiheit von Rotrost im geoffneten Fiansch. 

GFT-BQ V-Nr.: 24 (Prufvorschrift der Firma Krupp Hoesch Stahl) 
Es wird eine Haftungsprufung analog ECCA-T5 durchgefuhrt. Hierfur wird eine 
Probe so in das Prtifgerat gelegt, da& die zu prufende beschichtete Seite nach 
unten zeigt. Von oben wird eine Metallkugel mit einem Gewicht von 2 kg aus 
einem Meter Hohe auf die Probe fallengeiassen. Hierdurch entsteht eine Kuppe 
auf der Beschichtungsseite, auf die ein Klebeband ausgeiegt und bei leichter 
Drehbewegung mit den Kuppen des Daumens und 2 Fingern mit mittlerer 
Kraftanwendung angedruckt und dann ruckartig abgerissen wird. Zur Beurteilung 
der abgeptatzten Lackmenge wird das Klebeband auf ein weilies Papier geklebt. 
Die Lackabplatzung wird anhand einer Vergleichsskala mit Noten bewertet, wobei 
die Note 1 (keine Lackablosung) den besten Wert, die Note 4 den schlechtesten 
Wert darstellt. 
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GFT-BQ V-Nr.:06 

Das Prinzip des Tests beruht darauf, durch Wischen mit einem getrankten Lappen 
festzustellen, in wieweit Lackschichten gegen das Losemittel Methylethylketon 
bestandig sind, was in gewisser Weise von der Vernetzung des Lacksystems 
abhangig ist. 

Die PrOfung wird mit Verbandwatte DAB 7A/-DIN 61640/Bw ZW durchgefuhrt. Die 
Gazeschicht der Watte ist von der Seite, mit der gepriift werden soli, zu entfernen. 
Die Watte wird um den FuG> eines 1 100 - 1200 g schweren Hobels gelegt und von 
einer Klammer gehalten. In den Hobe! ist eine Bohrung, die einen Vorrat MEK 
aufnehmen und langsam an die Watte abgeben kann. Es ist darauf zu achten, daB 
die Watte wahrend der gesamten PrOfung naG. ist. Der Hobel wird auf der zu 
prufenden Oberflache hin und her geschoben, wobei eine Hin- und 
Riickbewegung ein Doppelhub ist. In einer Sekunde ist ein Doppelhub 
auszufOhren; die Prufstrecke soil 25 cm lang sein. 

Wichtig: Auf den Hobel darf unter keinen Umstanden Kraft ausgeubt werden! 

Der obere und untere Umkehrpunkt wird auf einer Strecke von 4 cm nicht 
bewertet, d. h.: von der 25 cm langen Prufstrecke wird oben und unten eine 
Strecke von 4 cm abgezogen. 



Bestimmt wird die Anzahl der DoppelhObe des Hobels, bis die Beschichtung so 
weit entfernt ist, daft der Untergrund sichtbar wird. In den Ausfiihrungsbeispielen 
wird der Untergrund auch nach 10 Doppelhuben noch nicht sichtbar. 
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2. Urethan/Polvcarbonat Dispersion 


3. Urethan/Polvester Dispersion 


4. Acrvlat-Copolvmer-Emulsion 


5. Hexamethoxvmethvlmelamin 


6. Neutralisationsmittel 


7. Korrosionschutzpigment 


*r- 

Q 
C/) 
O 
-C 
Q 
C 
0) 
c/) 

LU 
00 


9 PUR- Verdicker 


10. modifiziertes Dimethylpolysiloxan 


11. Entschaumer Silikonfrei (30 % Festkorper) 


12. Haftvermittler 


1 3. N-MetvlDvrrolidon/Butylglykol 


14. vollentsalztes Wasser 




[- 


Fpstkoroerfl -12) 


Rindemittel M. 2. 3. 4. 5. 9. 10, 12) 


Pinmpntp (7 &) 


Quotient Piamente/Bindemittel 


) 
I 


Rotrost im Flansch (1) 


Rlank-Korrosion im Salzspruh-Test bis Rotrost(2) 


Unterwanderuna im Aufbau mit 20um EC (3) 


Rpvprqp imnact (2ka/1m) (4) 


MFK-Tpst f51 



WO 01/30923 1g PCT/EP00/1012, 



Bsp.14 


O'O 


o 
o" 


10,4 


T— 
T— 


CM I 

d • 


n ( 

< 


co\! 




d 


d 


i 

d ( 


n ( 
3" 


3 < 

in J 


3 ( 

=>" \ 
r> ; 


3 

3~ 


( 

( 

( 


0 1 

N ( 

n < 


n" c 

r- I 


x < 

3 , 

n 


3 

<f 




4 


:r 

3 

3 l 

n , 


LU 


it 


E 

3 

A 


Bsp.13 


O'O 


10,4 


O'O 




CM 

d 


LO 
r— 


CO 
CO 




d* 


d 


o" 


n 
3" 


0 

LO- 


3 « 
0 j 

CO . 


3" 
3 




x> 1 

CD < 


N < 
r- 1 


* < 

3 . 

n 


3 




< 


c 

3 
3 1 

ff- 


F 

n E ' 

r— 

V 


i 


z 

3 

A 


Bsp.12 


10,4 


O'O 


O'O 


^} 


CM 

to 


in 


CO 
CO 




o" 


o" 


d 


in 
d 


CO 

in 


o'oe 


3 

3' 
3 




LO 

cm" 

CO 


cm" 

r- 


3 , 
n 


3_ 






C 
3 
3 1 

n 

A ' 


5 
n 

V 


I 


z 
□ 

3 

A 


Bsp.11 


O'O 


O'O 


00 

of 


CN 

c\T 


CO 

o" 


in 


CO 
CO** 




*r 
o" 


o" 


o" 


O'O 


0 

m" 


o'oe 


O'OOl- 




63,0 


cm" 

T- 


0 

LO 


3 

Tf 




0' 

1 


3 
3 

LO 
A 


<1,5mm 




z 

□ 

3 

A 


Bsp.10 


O'O 


8'6 


O'O 


CM 
CM 


e'o 


LO 


e'e 


47,1 


o" 


o" 


o" 


O'O 


0 

m" 


30,0 


100,0 




63 t 0 


12,7 


50,4 


O 




0 


.C 
O 
O 

LO 
A 


<1 ,5mm 


T~ 


|>10DH 


Bsp.9 


h~" 


O'O 


o* 


CO 


LO 

d 


in 


CO 

co" 


■ 47,1 


o" 


o" 


o" 


O'O 


R. 
m" 


30,0 


100,0 




63,0 


12,7 


50,4 


O 




0 


>500h 


<1,5mm 




|>10DH 


Bsp.8 


00 
O) 


O'O 


O'O 


CM 
CM 


C'0 


LO 


co_ 
co" 


47,1 


o" 


o" 


o" 


o'o 


0 

in" 


30,0 


100,0 




63,0 


12,7 


50,4 


0 




0 
u- 


>500h 


E 
E 
in 

v 
V 




>10DH 


Bsp.7 


11,0 


O'O 


O'O 




o" 


in 


cn 
co" 


47,1 


o" 


o~ 


d 


0 

0" 


0 
in" 


30,0 


100,0 




63,2 ! 


12,7 


50,4 


0 




0 


>500h 


E 

E 
in 

V 




>10DH 


Tabelle 


1. Urethan/Acrvlat-Copoiymer Dispersion 


2. Urethan/Polvcarbonat Dispersion 


3. Urethan/Polvester Dispersion 


C 

o 

CO 

3 

S= 

LU 
i 

i— 
0) 

E 
> 

> o 

Q 

O 

O 
i 

•+—> 
CO 

< 


5. Hexamethoxvmethvlmelamin 


6. Neutralisationsmittel 


7. Korrosionschutzpigment 


) 

Q 

to 

O 
r— 

Q 
C 
CD 

to 

Lu 

00 


9. PUR- Verdicker 


10. modifiziertes Dimethvlpolysiloxan 


11. Entschaumer Silikonfrei (30 % Festkorper) 


12. Haftvermittler 


"0 

> 
a 
> 

CD 

"c 
0 

■1 

1— 

> 
a 

0) 

1 

z 


14. vollentsalztes Wasser 






CM 
I 

s— 
<U 
C 

to— 

:0 
_^ 

17 

a 

LL 


Rindemittel (1. 2. 3. 4. 5, 9, 10, 12) 


Pinmente 17. 8) 


Quotient Piamente/Bindemittel 


•> 

f 


Rotrost im Flansch (1) 


Rlank-Korrosion. im Saizspruh-Test bis Rotrost(2) 


Unterwanderung im Aufbau mit 20ym EC (3) 


s 

E 

C\ 

O 
CO 

0 
p 

a 
> 
a 
cr 


MFK-Test (5) 



WO 01/30923 



19 



PCT7EP00/10124 



Bsp.20 


Z3 C 
D ( 


3 ( 
3 ! 


3 . c 


3 C 
3 ( 


3 I 
D " 


o < 


o c 
*l 


3 < 

6 , 
n c 


D C 


— * 

3 C 


3*" C 


D C 
3' l 


0 J 


_- c 


3" 
3 


c 
r 


3) C 

- c 


D C 

N C 
— 1 


It 




C 


c 

2 c 
i 


l> 


E 
E 

n T 

V 


I 

c 


E 

"5 
_j 

3 

A 


Bsp.19 


=> ' 

=> ! 


=» .1 


3 


3 ( 

o" ( 


3" ' 


n < 


r> ( 


3 . 

x> { 

D 1 


<f « 
D < 


3 < 


c 

3" < 


3_ < 
3*" l 


3 1 

«*; 


si 


3 

3^ 
3 


< 
\ 


3> < 
r-" ( 


D < 

N < 
r- 1 


g' 




( 


c 


c 

3 

3 i 

n 

A ' 


E 
E 

n ^ 

V 


I 


E 
D 

3 

A 


Bsp.18 


12,0 


o 


O 

cT 


O'O 


o 
o~ 


in 

r- 


CO 
CO 


3 , 

CD 
LO 


d 


d* 


<j < 
3" 


3 < 
3" 


3 ' 


5 


=> 
O 




1 

r- 1 

h- ' 


CD < 

C\f 
r- 


« i 

33 . 
LO 






i 

2| 


JC 
3 
3 

r> 

A 


E 
E 

in - 




r 

3 

T — 

A 


Bsp.17 


O'O 


O'O 


cm" 


0*0 


O'O 


in 


£ l £ 


35,0 


o" 




-3- 

cT 


O'O 


CNJ 
LO 


42,0 


100,0 




50,9 


12,6 


38,3 


3_ 

co" 






M009< 


LULUQ 4 1 > 




X 

Q 
o 

A 


Bsp.16 


O'O 


cm" 


o a o 


O'O 


O'O 


LO 


CO 


35,0 


cf 


d" 




O'O 


CN 
LO" 


42,0 


100,0 




50,9 


12,6 


38,3 


CD 
CO 




o 


>500h 


E 

E 
in 




>10DH 


Bsp.15 


*r — 

cm" 


O'O 


o'o 


o 
o 


.O'O 


in 


CO 
CO* 


35,0 


cT 


o" 


0" 


o'o ; 


CN 

in 


42,0 


100,0 




51,0 


12,6 


38,3 


o 

CO*" 




o 


>500h 


<1,5mm 




>10DH 


[Tabelle 


1 Urethan/Acrvlat-Copolvmer Dispersion 


2 Urethan/Polvcarbonat Dispersion 1 


3 Urethan/Polvester Dispersion 


c 
o 
*to 

3 

' E 

LU 

i 

> 

** o 

§ 

o 

re 

> < 


fi Hexamethoxvmethvlmelamin 


R Neutralisationsmittel 


c 

CD 

E 
a 

'5 

N 

o 

C/J 

C/J 
c 
fc 

c 

> 


> 

!c 

Q 

O 

D 
C 

QJ 

.22 
. LL 

• OC 


9 PUR- Verdicker 


in modifiziertes Dimethvlpolvsiloxan 


1 1 Entschaumer Silikonfrei (30 % Festkorper) 


\? Hafh/ermittler 


"0 

•>< 
a 
> 
"3 

CD 

0 

1 

> 
a 

a) 

. z 
1 r 


14 vnltentsalztes Wasser 






CNJ 
1 

i 

c 

:C 

V 
a 
III 


RinHpmittel (1. 2. 3. 4. 5. 9. 10, 12) 


" ^_ 
- ao 

. c 

i a 

J c 
: c 

i a 


E 
a) 

c 

CD 

6 
'a 

a 

pi 
. C 


) 

i 

! 
J 


PofrnQt im Flan^nh (1) 


Riank-Korrosion im Salzsoruh-Test bis Rotrost(2) 


CO 

o 

UJ 

E 

3. 
O 

CNJ 

E 

3 

- CO 

< 
E 

• a 

! a 

ii 

IS 


E 
o 

CM 

s 

.1 

CL 

! S 
Ma 





WO 01/30923 



PCT/EP00/10124 

20 



CD 

o 

V) 

o 

r— 
CO 



CO 

o 
o 
o 

I— 

o 
J) 

LU 



o 

LU 



CD 













be 


CN 




CO 








CD 




to 






x: 


O 










CD 






Z 






CL 


DBL 




D 

c2 






• Dop 






:(0 






11 


en 




gem 






x 


jlz 
o 








Q 


e 




cn 






cxT 
o 


CL 




c 










=5 








c 




■c 








Q) 




CP 






z 




O 


Be\A 






> 


un 


CO 
CN 






O 


u_ 

a 


CO 








CD 


Pr 


to 


CD 




x: 


h- 




Z 






jO 


Li- 


CD 
^— 


Q 


i 




55 


O 


121-4 


c2 

E 


CN 
CD 

i 




esch 


nalog 




(D 






o 


CO 


< 


D) 


> 




X 




D 


O) 






Q. 


> 


C 


•4— ' 

CO 




a. 


LU 


"55 


3 

r 












CD 


CO 








lklimat( 


0) 


selklim 




CO 


C 

2 


CD 

T™ 




LL. 
CM 


ylke 




CM 


x: 






echs 


O 
O 
LO 


Wee 




'-Nr.: 


hylet 


% 


z 


c 




;> 




c 


Q 


JD 




a 




0) 








CD 




ykl 


tes 


N 




i 

H 

LL 


P 


ZOl 


pruh 


o 


o 

_CG 
r- 


CD 

D> 


0) 

r— 


O 


to 

N! 


ch 


O 


O 
CO 


scl 




CD 


CO 


CO 


c 






CO 


c 




< 


5 



WO 01/30923 



.21 

Patentanspruche 



PCT/EPOO/10124 



1 . Mittel zur Beschichtung von Metalloberflachen, das nach dem Ausharten eine 
elektrisch leitfahige und schweiRbare Korrosionsschutzbeschichtung ergibt, 
das 

a) 10 bis 30 Gew.-% eines organischen Bindemittels, das bei einer 
Objekttemperatur (peak metal temperature „PMT") von 130 bis 159 °C, 
vorzugsweise zwischen 135 und 150 °C aushartet, 

b) 30 bis 60 Gew.-% eines Pulvers einer elektrisch leitfahigen Substanz, 

c) 10 bis 40 Gew.-% Wasser sowie 

d) erwunschtenfalls insgesamt bis zu 50 Gew.-% weitere Wirk- und/oder 
Hilfsstoffe 

enthalt und wobei sich die Mengen zu 100 Gew.-% addieren. 

2. Mittel nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, da& die weiteren Wirk- 
und/oder Hilfsstoffe d) ausgewahlt sind aus organischen Losungsmittein, 
Neutralisationsmitteln, Korrosionsschutzpigmenten, Verdickern, Entschaumern, 
Haftvermittlern und Verlaufsmitteln. • 

3. Mittel nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, da& es als Wirk- und/oder 
Hilffstoff d) nicht mehr als 15 Gew.-%, vorzugsweise nicht mehr als 10 Gew.-% 
organisches L6sungsmittel enthalt. 

4. Mittel nach einem oder mehreren der Anspriiche 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, daB als elektrisch leitfahige Substanz b) pulverformiges Zink, 
Aluminium, Graphit, RuR, Molybdansulfid und/oder Eisenphosphid enthalt. 



5. Mittei nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daB es als elektrisch 
leitfahige Substanz b) pulverformiges Eisenphosphid enthalt, das eine i 
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KorngroBe von nicht mehr als 10 pm aufweist. 
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6. Mittel nach einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 5, dadurch 
gekennzeichnet, dafc das organische Bindemittei a) ausgewShlt ist aus 
Polyurethan/Acryiat-Copolymer-Dispersionen, Polyurethan/Polycabonat- 
Dispersionen, Polyurethan/Polyester-Dispersionen und Acrylat-Copolymer- 
Dispersionen sowie Mischungen hiervon. 

7. Verwendung des Mittels nach einem oder mehreren der Anspruche 1 bis 6 
zum Beschichten von Metallbandern im Coil-Coating-Verfahren. 

8. Verfahren zur Beschichtung von Metalloberflachen mit einer elektrisch 
leitfahigen organischen Korrosionsschutzschicht, wobei man die 
Metalloberflachen derart mit einem Mittel nach einem oder mehreren der 
Anspruche 1 bis 6 beschichtet, daB man nach dem Ausharten eine 
Schichtdicke von 1 bis 10 pm erhalt, und die beschichtete Metalloberflache auf 
eine PMT im Bereich von 130 bis 159 °C erhitzt. 

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Metalloberflachen ausgewahlt sind aus Oberflachen von Stahl, verzinktem oder 
legierungsverzinktem Stahl t aluminiertem Stahl, Aluminium oder Magnesium. 

10. Metallgegenstand mit einer Korrosionsschutzschicht, der nach dem Verfahren 
nach Anspruch 8 oder 9 erhaltlich ist. 

1 1 . Metallgegenstand, der auf der Metalloberflache ein Beschichtungssystem aus 
folgenden Einzelschichten aufweist: 

a) Chemische Konversionsschicht, 

b) Leitfahige organische Schicht einer Dicke von 1 bis 10 pm, die nach dem 
Verfahren nach einem oder beiden der Anspruche 8 und 9 erhaltlich ist, 

c) Elektrotauchlack einer Dicke von 25 bis 35 pm, 

d) ein- oder zweischichtiger Decklack. 
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12. Metallgegenstand, der auf der Metalloberflache ein Beschichtungssystem aus 
folgenden Einzelschichten aufweist: 

a) Chemische Konversionsschicht, 

b) Leitfahige organische Schicht einer Dicke von 1 bis 10 um, die nach dem 
Verfahren nach einem oder beiden der Anspriiche 8 und 9 erhaltlich ist, 

c) Elektrotauchlack einer Dicke von 25 bis 35 um, 

d) ein- oder zweischichtiger Decklack. 

13. Verfahren zur Beschichtung eines Metallgegenstands, dadurch 
gekennzeichnet, dali man auf zumindest einem Teil der Oberflache des 
Metallgegenstands nacheinander folgende Schichten aufbringt: 

a) Chemische Konversionsschicht, 

b) Leitfahige organische Schicht einer Dicke von 1 bis 10 um, die nach dem 
Verfahren nach einem oder beiden der Anspruche 8 und 9 erhaltlich ist, 

c) Pulverlackschicht mit einer Dicke von 70 bis 120 um. 

14. Verfahren zur Beschichtung eines Metallgegenstands, dadurch 
gekennzeichnet, daB man auf zumindest einem Teil der Oberflache des 
Metallgegenstands nacheinander folgende Schichten aufbringt: 

a) Chemische Konversionsschicht, 

b) Leitfahige organische Schicht einer Dicke von 1 bis 10 um, die nach dem 
Verfahren nach einem oder beiden der Anspruche 8 und 9 erhaltlich ist, * 

c) Elektrotauchlack einer Dicke von 25 bis 35 um, 

d) ein- oder zweischichtiger Decklack. 



